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Chemisch inerter Kaftkleber mit verbesserter Haftung, 
Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung 



Die vorliegende Erfindung betrifft Haf tklebstof fe, die 
bestandig gegenuber Chemikalien und Prozessadditiven sind 
sowie gleichzeitig eine verbesserte Haftung auf polaren und 
semipolaren Substraten, insbesondere auf Glas, aufweisen. 
Insbesondere betrifft die Erfindung die Herstellung von 
chemisch inerten Haf tklebstof fen und deren Verwendung, 
insbesondere zur Herstellung von Haf tklebebandern mit hoher 
Anfangshaftung (Tack) auf polaren und semipolaren 
Substraten wie Glas, Metall, Polycarbonat und ahnlichen 
Werkstof f en. 

Die Anfangshaftung eines Haf tklebebandes ist vom Subs t rat 
abhangig, auf das das Haf tklebeband appliziert wird. Fur 
Substrate mit polaren Oberflachen, wie Glas oder Metall, 
wird ein Wert fur die Anfangshaftung von etwa 25 bis 3 0 
N/2 5 mm, wie er mit den zurzeit ublichen Haf tklebebandern 
auf Reinacrylatbasis erreicht werden kann, als hoch 
angesehen. Bei Substraten mit nicht polaren Oberflachen, 
wie Polyethylen oder Polypropylen, werden bereits Werte von 
mehr als 15 N/25 mm aits hoch angesehen. Die zurzeit 
ublichen Haf tklebebander auf Reinacrylatbasis weisen eine 
Anfangshaftung auf Substraten mit nicht polaren Oberf lachen 
auf, die im Bereich zwischen 5 und 12 N /25 mm liegt . 

Haf tklebebander mit einem hohen Tack auf polaren Substraten 
finden in industriellen Prozessen breite Anwendung . Die fur 
derartige Haf tklebebander verwendeten Haf tklebstof fe 
bestehen iiblicherweise aus Polyacrylaten oder Mischungen 
von Polyacrylaten mit Harzen (Tackif ier) . Die Polyacrylate 
werden durch radikalische Polymerisation von Mischungen 
monomerer Acrylate, wie beispielsweise Estern von 
Acrylsaure, Methylacrylsaure, Ethylacrylsaure, 



Butylacrylsaure und dergleichen, oder den Sauren selbst 
hergestellt. Die Polymerisation erfolgt in Losungsmitteln 
mittels thermischer Aktivierung oder in Substanz mittels 
Aktivierung durch energiereiche Strahlung (UV- oder EB- 
Hartung) . 

Zum Erreichen einer hohen Anf angsklebkraf t (Tack) wird 
vorzugsweise Acrylsaure verwendet . Die hohe 

Anf angsklebkraf t kommt hierbei durch die Wechselwirkung der 
stark polaren Carboxylgruppe der Acrylsaure mit den polaren 
oder semipolaren Substraten (Dipol-Dipol -Wechselwirkung, 
Wasserstof f bruckenbindungen) zustande . 

Der Einsatz von Acrylsaure zum Erreichen einer hohen 
Anf angshaf tung auf polaren Oberflachen ist jedoch mit 
gravierenden Nachteilen verbunden. Auf Grund des stark 
polaren Charakters der Acrylsaure zeigen diese Klebstoffe 
eine hohe Affinitat zu polaren und semipolaren Losemitteln. 
Eine Dauerexposition dieser Klebstoffe gegenuber polaren 
oder semipolaren Losemitteln fuhrt in der Regel zu einem 
Versagen der Klebeverbindung auf Grund von Que Hung 
(kohasives Versagen) oder Ablosung des Klebstoffs von der 
Oberflache eines Substrats in Folge einer Migration des 
Losemittels in die Grenzschicht zwischen Klebstoff und 
Subs t rat oberflache (adhasives Versagen) . 

Ein weiterer Nachteil von Acrylsaure enthaltenden 
Haftklebstof fen ist die hohe Reaktivitat der Acrylsaure 
gegenuber reaktiven chemise hen Verbindungen. Insbesondere 
bei der Herstellung von Verbundglas und 
Verbundglasprodukten, bei denen GieSharze auf Basis 
isocyanathal tiger Polymere zum Einsatz kommexi, kommt es zu 
einer Reaktion der Isocyanatgruppen mit der Acrylsaure im 
Haftklebstof f . Diese Reaktion aufiert sich in einer 
unerwiinschten Blasenbildung durch entstehendes Kohlendioxid 



aufgrund der folgenden Reaktion: R x -NCO + R 2 -COOH — ► R 1 -NH- 
CO-R 2 + C0 2 . Diese Blaseiibildung kann nicht nur die 
Funktionalitat der Bauteile beeintrachtigen, sondern ist 
vor allem bei Verklebungen an sichtbaren Stellen aus 
asthetischen Grunden unerwiinscht . 

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen 
Haf tklebstof f bereitzustellen, der eine hohe Anfangshaftung 
zeigt und dabei gleichzeitig inert gegenuber 
Chemikalieneinf liissen und Feuchtigkeit ist. Gleichzeitig 
sollte der Klebstoff bei Kontakt mit isocyanathaltigen 
Verbindungen keine sichtbare Reaktion zeigen. 

Die erf indungsgemafie Aufgabe wird durch Haf tklebstof fe auf 
Basis von Copolymerisaten aus Methacrylaten und Acrylaten 
gelost . Der gewunschte hohe Tack der erfindungsgemafien 
Haf tklebstof fe wird durch polare Acrylate wie 2 -Hydroxy - 
ethylacrylat , 3 -Hydroxypropylacrylat , 4 -Hydroxybuty 1 - 
acrylat , PEG- Acrylate , 2 -Aminoethylacrylat , 3 -Aminopropyl- 
acrylat, 4-Aminobutylacrylat oder der den vorangegangenen 
Verbindungen entsprechenden Methacrylate erreicht . Wichtig 
fur das Erreichen eines hohen Tacks sind polare Gruppen in 
den Acrylaten, die befahigt sind # Wasserstof f briicken- 
bindungen zu den Substraten aufzubauen. Hierzu zahlen 
insbesondere Hydroxy-/ Amino- und Thiogruppen sowie in 
untergeordnetem Mafie Harnstoff-, Urethan- und Iminogruppen , 
also generell Acrylate mit mindestens einem 
Zerewitinof f schen Wasserstof f. 

Unter einem Zerewitinof f schen Wasserstoff versteht man den 
so genannten aktiven Wasserstoff, der sich nach einem von 
Tschugaef f und Zerewitinof f gefundenen Verfahren durch 
Umsetzung mit Methylmagnesiumiodid in Butyl- oder anderen 
Ethern bestimmen lasst. Zum Zerewitinof f schen Wasserstoff 
gehort der an N, O oder S gebundenen aktive Wasserstoff von 
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Carboxy-, Hydroxy-, Amino- und Imino- sowie Thiolgruppen, 
aber auch der aktive Wasserstoff von H-aciden 
Kohlenwasserstoffen, der sich in Einzelfallen mit den 
Verfahren von Tschugaeff und Zerewitinoff quantitativ 
erfassen lasst. 

Er f indungs gemafi werden polare (Meth) Acrylate bevorzugt, die 
keine Carboxylgmppen aufweisen, sondern aus der Gruppe der 
Hydroxy (meth.) acrylate ausgewah.lt sind. 

Die notwendige Konsistenz der Haf tklebstof f e hinsichtlich 
Weichheit und Verarbeitbarkeit wird erfindungsgema.fi durch 
die Verwendung unpolarer Acrylate und/oder Methacrylate 
erreicht. Geeignet hierfiir sind z.B. Veres terungsprodukte 
aus Acrylsaure und einwertigen Alkoholen, sowie den 
entsprechenden Produkten, wie sie bei der Verwendung von 
Methacrylsaure entstehen. Bevorzugt gemafi der Erfindung 
sind hierbei die Produkte der Alkohole C 4 -C 15 und besonders 
bevorzugt die Umsetzungsprodukte der Alkohole C 6 -C 10 . 

Zur Erreichung einer inneren Festigkeit der Haf tklebstof fe 
(Kohasion) kann den Acrylat- und/oder Methacrylatmischungen 
wahrend der Polymerisation ein Vernetzer zugesetzt werden. 
Bei den Vernetzern bandelt es sich zum einen um Acrylate 
oder Methacrylate der zwei- # drei- und hoherwertigen 
Alkohole oder analoge Vinylether (im Weiteren auch als 
zwei-/ drei- und hoherfunktionelle (Meth) Acrylate 
bezeichnet) oder Mischungen hiervon, Zum anderen konnen die 
Polymere auch nach der Polymerisation unter Einbeziehung 
der polaren Acrylate mittels Isocyanaten, Epoxiden, 
Aziridinen # Metal lkomplexen oder sonstigen mit 
Zerewitinoff schem Wasserstoff reagierenden 
multif unktionellen Verbindungen oder deren Mischungen 
vernetzt werden. 



Selbstverstandlich sind auch Mischungen von (meth) acrylat- 
haltigen Vernetzern mit gegenuber H-aciden Verbindungen 
reaktiven Verbindungen moglich. 

Der Grad und die Art der Vernetzung bei der Herstellung der 
erf indungsgemafien Polymerzusammensetzung richtet sich nach 
der fur die spatere Anwendung notwendigen Weichheit und 
inneren Festigkeit der Klebstof fpolymere sowie weiteren 
Kennwerten wie Warme- und Kaltebestandigkeit , Tack und 
dergleichen . 

Die erf indungsgemafien Klebstoffe lassen sich herstellen 
aus : 

a) 1 bis 50 Gew.-% polaren (Meth)Acrylaten mit 
Zerewitinoffschem Wasserstoff 7 

b) 50 bis 99 Gew. -% apolaren (Meth) Acrylaten, 

c) bis zu 10 Gew. -% eines zwei-, drei- oder 
hoherfunktionellen (Meth) acrylats oder einer gegenuber 
Zerewitonof f schen Wasserstof f en reaktiven 

(poly) funktionellen Verb indung , wobei sich die Gew. 
unter a) bis c) zu 100 Gew. -% addieren, 

d) 0,05 bis 5 Gew. -% eines Initiators, bezogen auf die 
Summe der Komponenten aus a) bis c) , wobei sich die 
Gew. -% unter a) bis d) zu 100 Gew. ~% addieren, und 

e) bis zu 90 Gew. -% eines fliissigen, chemisch inerten 
Mediums, bezogen auf die Komponenten a) bis d) . 

Unter den polaren (Meth) Acrylaten mit Zerewitinoffschem 
Wasserstoff gemafi a) versteht man Umsetzungsprodukte der 
Acryl- oder Methacrylsaure mit zwei-, drei- oder 
hoherfunktionellen Alkoholen, sowie deren 

Ethoxylierungsprodukte mit endstandigen Hydroxy-, Amino-, 
Thio-, oder heterocyclischen Gruppen mit mindestens einem 
aktiven Wasserstoff. Selbstverstandlich konnen im Sinne der 
Erfindung auch Mischungen dieser Verbindungen eingesetzt 



werden. In Tabelle 1 sind exemplarisch technisch wichtige 
Verbindungen auf gef iihrt . 



Tabelle 1: Beispiele technisch relevanter (Meth) Acrylate 
mit aktivem Wasserstoff 



H 2 C 




.OH 



R-i= CH 3 , H 

R 2 = C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 

Hydroxyalkyl (meth) acrylate 



H 2 C 




H 

i 



o 



R^= CH 3 , H 

R 2 = C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 

R 3 = H, CH 3 , C 2 H 5 , C 3 H 7 , C 4 H 9 

Aminoalkyl (meth) acrylate 



Ri 



H 2 C 




O SH 



HoC 





.H 



n 



R^ — CH 3 , H 

R 2 = C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 

Thioalkyl (meth) acrylate) 



R.| = CH 3 , H 
R 2 = CH 3 , H 
n = 1-15 

PEG/ PPG- (Meth) Acrylate) 



Unter den apolaren (Meth) Acrylaten gemafi b) versteht man 
Uinsetzungsprodukte von mono f unk t i one 1 1 en Alkoholen oder 
Aminen mit Acrylsaure oder Methacrylaure sowie Mischungen 
davon. Technisch wichtige Vertreter dieser Klasse sind 
Methyl (meth) acrylat # Ethylacrylat , Butylacrylat , 
Hexyl (meth) acrylat, Isooctylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat , 
Isodecyl (meth) acrylat , Isobornyl (meth) acrylat , Alkyl- 
(meth) acrylamide. Es konnen auch noch andere Monomere, die 
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der radikalischen Polymerisation zuganglich sind, wie z.B. 
Vinylverbindungen, in untergeordneten Mengen den 
erfindungsgemaSen (Meth) Acrylatmischungen zugegeben werden, 
sollten spezielle Anf orderungen an das Klebstoff polymer 
dies notwendig machen. 

Unter einem zwei- # drei- oder hoherf unktionellen 
(Meth) Acrylat gemaiS c) versteht man Verbindungen, die durch 
die Umsetzung von mehrwert igen Alkoholen mit 

(Meth) Acrylsaure erhalten werden. Einige technisch wichtige 
Verbindungen dieser Klasse sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. 



Tabelle 2 : Beispiele technisch relevanter hoherwertiger 
(meth) acrylathaltiger Verbindungen 



HoG 




R-j— H, CH 3 

R 2 =C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 , C 6 H 12 
Alkyldi (metli) acrylate 




R^=H, CH 3 
R 2 =H, CH 3 
n=2-15 



Di vinyl ether 




R 1= H, CH 3 
R 2 =H, CH 3 
n=2-15 

Alkoxyldi (meth) acrylate 



R1=H. CH3 
R2=H, CH3 



Epoxidierte Bisphenol- 
di (meth) acrylate 




R 




R. 




:CH 2 




Hi 

R 1= H, CH 3 
Rg = H, CHg 



.R 



R=H, CH 3 



Trimethylolpropantri (meth) acrylat 



Alkoxyliertes Trimethylol- 
propantri (meth) acrylat 



Zu der Klasse der f/ h6herwertigen (meth) acrylathaltigen 
Verbindungen" im Sinne der vorausgegangenen Definition von 
c) zahlen weiterhin die Verbindungen aus der Reihe der 
(meth)acrylierten Polyester sowie der (meth) acrylierten 
Polyurethane. Bei den (meth) acrylierten Polyestern handelt 
es sich um die Umsetzungsprodukte von OH-terminierten 
Polyesterpolyolen, zumeist oligomeren Ursprungs, mit 
(Meth) Aery Is aure oder den Produkten aus der Reaktion von 
carboxylgruppenhaltigen Polyesterpolyolen, ebenf alls 
zumeist in oligomerer Form # mit OH-gruppenhaltigen 
(Meth) Acrylaten. Bei den (meth) acrylierten Polyurethanen 
handelt es sich um Umsetzungsprodukte von amin- oder 
hydroxylterminierten (Meth) Acrylaten mit Di-, Tri- oder 
Polyisocyanaten (beispielsweise 1, 6»Hexamethylen- 
diisocyanat, 2,4- oder 2 , 6-Toluylendiisocyanat , 
Isophorondiisocyant) , deren Harnstoff-, Biuret- oder 
alophanathaltigen Derivate oder der den monomeren 
Verbindungen entstammenden di- und t rimer en Verbindungen • 

Unter einer gegeniiber Zerewitinof f schen Wasserstof f en 
reaktiven Verbindung gemaS c) versteht man Epoxide, 
Isocyanate, Cyanate, Aziridine, Metallchelate oder sonstige 
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dem Stand der Technik entsprechende Verbindungen, die in 
der Lage sind, mit C-H aciden Verbindungen eine chemischen 
Bindung einzugehen. 

Unter einem Initiator gemafi d) versteht man Verbindungen, 
die bei Einwirkung thermischer Energie oder energiereicher 
Strahlung in der Lage sind # in Radikale zu zerf alien und 
eine radikalisclie Polymerisation zu starten. Beispiele fur 
derartige Initiatoren sind Azoverbindungen, Peroxid- 
verbindungen, aromatische a-Hydroxyke t one , Ary lpho sphor- 
verbindungen, und ahnliche Radikalstarter . 

Unter einem fliissigen, chemisch inerten Medium gemafi e) 
versteht man eine flussige Verbindung, die in der Lage ist # 
das gebildete Polymer zu losen, zu emulgieren, oder zu 
dispergieren. Hierzu zahlen Verbindungen wie Ester, Ketone, 
Alkohole, Kohlenwasserstof f e # Cycloaliphaten, Aromaten, 
Wasser oder Mischungen aus diesen Verbindungen. 

Die Herstellung der erfindungsgemafien Polymer zusammen- 
setzungen kann sowohl in organischen Losemitteln (Losungs- 
polymerisation) als auch in Wasser (Emulsionspoly- 
merisation) , aber auch. losemittelf rei mittels UV-Licht oder 
Elektronenstrahl erfolgen. Dabei erfolgt die Herstellung 
und Verarbeitung der erf indungsgemaften Polymere in 
bekannter Art und Weise . 

Bei dem losemittelhaltigen Verfahren wird das Polymer nach 
bekannter Art und Weise in einem flussigen, chemisch 
inerten Medium (Komponente gemafi e) ) aus (Meth) Acrylaten 
mit Zerewitinof f schem Wasserstoff , apolaren (Meth) Acrylaten 
und einem Initiator (den Komponenten gemafi a) , b) , d) ) 
hergestellt ( Losungspolymerisat ion) . Dabei erhalt man 
Losungen von Klebstof fpolymeren mit einem typischen 
Feststof f gehalt von 10 - 70 Gew.-%. Diese Losung wird mit 
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einer gegeniiber Zerewitinof f schen Wasserstoffen aktiven 
Verbindung gemaS c) umgesetzt. Anschliefiend kann die Losung 
auf einer Beschichtungsanlage mit nachgeschaltetem 
Trockenkanal gemafi dem Stand der Technik zu einem 
bandformigen Kleb- oder Dichtstoff verarbeitet werden. 

Bei den wasserbasierten Verfahren werden (Meth) Acrylate mit 
Zerewitinof fschem Wasserstoff 7 apolare (Meth) Acrylate und 
ein Initiator (die Komponenten gemafi a) bis c) ) in Wasser 
emulgiert. Hierbei kann die Verwendung zusatzlicher, dem 
Fachmann bekannter Dispergatoren oder Emulgatoren angezeigt 
sein. Die Reaktionsmischung wird nach bekannter Art und 
Weise zu einer Polymerdispersion oder Emulsion mit einem 
Feststof f gehalt zwischen 10 und 70 Gew.% umgesetzt. Diese 
kann dann analog den losemittelbasierten Polymeren zu 
bandformigen Dicht- und Klebstoffen verarbeitet werden. 

Bei dem losemittelf reien Verfahren wird aus den Komponenten 
a) bis c) nach bekannter Art und Weise ein Polymersirup 
hergestellt . Als Komponente c) kommen hierbei bevorzugt 
zwei-, drei- oder hoherf unktionelle (Meth) acrylate zum 
Einsatz, Der Polymersirup kann anschliefiend auf einer 
Be s chichtungsmas chine mit nachgeschalteter 
Hartungseinrichtung mittels energiereicher Strahlung zu 
bandformigen Kleb- und Dichtstoff en verarbeitet werden. 

Die erfindungsgemafie Polymer zusammensetzung kann als Kleb- 
oder Dichtstoff verwendet werden. Vorzugsweise wird die 
erf indungsgemaSe Polymer zusammensetzung zu Haf tklebebandern 
weiter verarbeitet. Mit den mit Hilfe der erf indungsgemaSen 
Polymere hergestellten Haf tklebebandern wurde eine 
Anf angshaf tung von bis zu 50 N/25 mm auf Substraten mit 
polarer Oberflache und von bis zu 20 N/2 5 mm auf Substraten 
mit nicht polarer Oberflache gemessen. 
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Beispiele 

1. Herstellung eines 16semittelbasierten f chemisch inerten 
Klebstoffes 

250 Gewichtsteile Isodecylmethacrylat und 250 Gewichtsteile 
2-Hydroxyethylacrylat werden in 450 Gewichtsteilen 
Ethylacetat gelost und unter Stickstof f einleitung und 
Riihren zum Sieden erhitzt. AnschlieEend dosiert man 5 
Gewichtsteile Azoisobutyronitril, gelost in 50 
Gewichtsteilen Ethylacetat , uber 1 Stunde hinzu. Nach 
Beendigung der Initiatorzugabe belasst man die 
Reakt ionsmi s chung fur 5 Stunden unter Riickfluss. Nach 
Abkuhlung erhalt man eine Klebstof f losung mit einem 
Feststof f gehalt von 50 Gew.%. Der Restmonomergehalt betragt 
maximal 2,5 Gew . % . 

Die Klebstof f losung wird mit 10 Gewichtsteilen einer 10 
Gew.^-igen Losung eines Titanchelats in Isopropanol 
versetzt . 

Die Losung wird zu einem Film von 0,2 mm Dicke 
ausgestrichen. Nach dem Abluften des Losemittels wird der 
Film bei 90°C uber 10 min getrocknet. 
Nan erhalt einen haf tklebenden Film. 



2. Herstellung eines losemittelf reien, chemisch inerten 
Klebstof fs 

250 Gewichtsteile Isodecylmethacrylat und 250 Gewichtsteile 
2-Hydroxyethylacrylat werden mit 5 Gewichtsteilen Irgacure 
819 (CIBA Spezialitatenchemie) und 2,5 Gewichtsteilen 
Tripropylenglykoldiacrylat vermischt . 

Nach Aufrakeln einer 0,5 mm dicken Schicht auf eine 
Tragerfolie (PET) wird diese mittels einer UV-Lampe (80 
W/cm) in Stickstof fatmosphare innerhalb 1 min gehartet. 
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Man erhalt einen haf tklebenden Film. Der Umsatz betragt 
mindestens 98 %. 



3. Herstellung eines losemittelbasierten Klebstoffs 

25 0 Gewichts telle Isodecylmethacrylat # 150 Gewichts telle 2- 
Ethylhexylacrylat # 50 Gewichtsteile 2 -Hydroxyethylacrylat 
und 5 0 Gewichtsteile Acrylsaure werden in 450 
Gewichtsteilen Ethylacetat gelost . 

Die Polymerisation und Verarbeitung erfolgt analog Beispiel 
1. 

Der Feststof f gehalt der Klebstoff losung betragt 50 Gew.% # 
der Restmonomergehalt maximal 2,5 Gew . % . Nach dem Trocknen 
erhalt man einen haf tklebenden Film. 



4, Herstellung eines losemittelf reien Klebstoff es 

250 Gewichtsteile Isodecylmethacrylat , 200 Gewichtsteile 2- 
Hydroxyethylacrylat , 50 Gewichtsteile Acrylsaure, 5 
Gewichtsteile Irgacure 819 (C1BA Spezialitatenchemie) und 
2,5 Gewichtsteile Tripropylenglykoldiacrylat werden 
vermischt. Die Verarbeitung erfolgt analog Beispiel 2. 
Man erhalt einen haf tklebenden Film. Der Uinsatz betragt 
mindestens 98 % . 



5. Priifung der Resistenz der Klebstoff e gegeniiber reaktiven 
GieSharzen 

Die Klebefilme wurden auf ein Aluminiumblech appliziert und 
an den Randern mit Isocyanat (HDI) uberschichtet , so dass 
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das Isocyanat sowohl Kontakt zum Klebstoff als auch zum. 
Aluminiumsubstrat besaS. Die Proben wurden iiber 24 h. 
beobachtet . 



Beispiel 


C0 2 -Bildung 


Ha ft ling auf 
Glas 


Haftung auf Al 


i ; 


keine 


gut 


gut 


2 


keine 


gut 


gut 


3 

(Vergleich) 


nach 10 min 


gut 


gut 


4 

(Vergleich.) 


nach. 10 min 


gut 


gut 



Die erf indungsgemafien Klebstoffe zeichnen sich durch hohe 
Resistenz gegemiber reaktiven Substanzen aus. Gleichzeitig 
wird die Haftung auf polaren Substraten gegenuber 
konventionellen (acrylsaurehaltigen) Klebstoffen nicht 
negativ beeinflusst. 
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Anspruche 



1. Polymerzusammensetzung, herstellbar durch 
Polymerisation von 

a) 1 bis 50 Gew.-% polaren (Meth)Acrylaten mit 
Zerewitinof f schem Wasserstoff, 

b) 50 bis 99 Gew.-% apolaren (Meth)Acrylaten f 

c) bis zu 10 Gew. -% eines zwei- f drei- oder 
hoherfunktionellen (Meth)Acrylats oder einer gegenuber 
Zerewitinof fschen Wasserstoffen reaktiven 

(poly) funktionellen Verbindung, wobei sich die Anteile a) 
bis c) zu 100 Gew. -% addieren, 

d) 0,0 5 bis 5 Gew.-% eines Initiators, bezogen auf die 
Summe der Komponenten aus a) bis c) , wobei sich die Gew . 
unter a) bis d) zu 100 Gew. -% addieren, und 

e) bis zu 90 Gew. -% eines flussigen, chemisch inerten 
Mediums, bezogen auf die Summe der Komponenten aus a) bis 
d) . 

2. Polymer zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch 
qekennzeichnet , dass die polaren (Meth) Acrylate keine 
Carboxylgruppen aufweisen. 

3. Polymer zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch 
qekennzeichnet , dass die polaren (Meth) Acrylate aus der 
Gruppe ausgewahlt sind, die aus 2-Hydroxyethyl (meth) - 
acrylat , 3 -Hydroxypropyl - (meth) acrylat, 4-Hydroxybutyl- 
(meth) acrylat, PEG- (Meth) Acrylaten # 2-Aminoethyl (meth) - 
acrylat , 3 -Amino-propyl (meth) acrylat und 4-Aminobutyl- 
(meth) acrylat besteht . 

4. Polymer zusammensetzung nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch qekennzeichnet , dass die polaren 
(Meth) Acrylate aus der Gruppe der Hydroxy (meth) acrylate 
ausgewahlt sind. 
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5 . Polymerzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 
3, dadurch qekennzeichnet f dass die polaren (Meth) Acrylate 
aus der Gruppe der Amino (meth) acrylate ausgewahlt sind, 

6 . Polymerzusammensetzung nach. einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch qekennzeichnet # dass die unpolaren 
(Meth) Acrylate Veresterungsprodukte von Acrylsaure oder 
Methacrylsaure mit einwertigen Alkoholen oder Aminen sind. 

7 , Polymerzusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch 
crekennzeichnet r dass die unpolaren (Meth) Acrylate aus der 
Gruppe der Alkyl (meth) acrylamide ausgewahlt ist, 

8. Polymerzusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch 
crekennzeichnet r dass das die unpolaren (Meth) Acrylate 
Veresterungsprodukte von Acrylsaure oder Methacrylsaure mit 
einwertigen, 6 bis 15 C-Atome, vorzugsweise 6 bis 10 C- 
Atome, aufweisenden Alkoholen sind. 

9. Polymerzusammensetzung nach Anspruch 8 , dadurch 
crekennzeichnet , dass die unpolaren (Meth) Acrylate aus der 
Gruppe ausgewahlt sind, die aus Methyl (meth) acrylat, 
Ethyl (meth) acrylat, Butyl (meth) acrylat # Hexyl (meth) acrylat, 
Isooctyl (meth) acrylat , 2 -Ethylhexyl (meth) acrylat , 
Isodecyl (meth) acrylat und Isobornyl (meth) acrylat besteht • 

10 . Polymerzusammensetzung gemaS einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch crekennzeichnet , dass die zwei-, drei- 
oder hoherfunktionellen (Meth) Acrylate aus der Gruppe 
ausgewahlt sind, die aus den Utaisetzungsprodukten der 
(Meth) Acrylsaure mit Di-, Tri- oder Polyolen, den analogen 
Vinylethern oder Mischungen davon, sowie (meth) acrylierten 
Polyestern und (meth) acrylierten Polyurethanen besteht. 
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11. Polymerzusammensetzung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet , dass die (meth) acrylierten Polyester 
Umsetzungsprodukte von OH- terminierten Polyesterpolyolen 
mit (Meth.) Aery Is aure oder Reaktionsprodukte von 
carboxylgruppenhaltigen Polyesterpolyolen mit 
hydroxylgruppenhaltigen (Meth) Acrylaten sind. 

12- Polymerzusammensetzung nach Anspruch 10 , dadurch 
gekennzeichnet , dass die (meth) acrylierten Polyurethane 
Umsetzungsprodukte von amin- oder hydroxyl terminierten 
(Meth) Acrylaten mit Di- oder Polyisocyanaten sind. 

13 . Polymerzusammensetzung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch. gekennzeichnet , dass die gegeniiber 
Zerewi t inof f schem Wasserstoff aktive Verbindung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus Mono-, Di- und Polyepoxiden 
bestebt . 

14 . Polymerzusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 
13 , dadurch gekennzeichnet , dass die gegeniiber 
Zerewitinoff schem Wasserstoff aktive Verbindung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus Mono- , Di- und 
Polyisocyanaten besteht. 

15 . Polymerzusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 
13 , dadurch gekennzeichnet , dass die gegeniiber 
Zerewitinoff schem Wasserstoff aktive Verbindung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus Mono-, Di- und 
Polyaziridinen besteht. 

16. Polymerzusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet , dass die gegeniiber 
Zerewitinoff schem Wasserstoff aktive Verbindung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus Melamin und dessen Derivaten 
besteht . 
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17 . Verf ahren zur Herstellung einer Polpierzusammen- 
setzung nach einem der vorangehenden Anspriiche , dadurch 
gekennzeiclmet , dass es eine Polymerisationsreaktion 
umfasst/ die losemittelf rei, in Wasser oder in einem 
organischen, inerten Losemittel erfolgt. 

18. Verwendung der Polymerzusaitimensetzung nach einem der 
Anspruche 1 bis 16 als Klebstoff oder als Dichtstoff . 



19 . Verwendung der Polymerzusaitimensetzung nach einem der 
Anspriiche 1 bis 16 zur Herstellung von Haf tklebebandern . 
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Zusammenf a s sung 



Die vorliegende Erfindung betrifft chemisch inerte 
Haf tklebstof f e, die eine verbesserte Haftung auf polaren 
und semipolaren Substraten aufweisen, sowie deren 
Herstellung und Verwendung, insbesondere zur Herstellung 
von Haf tklebebandern mit hoher An f ang shaft ung (Tack) auf 
polaren und semipolaren Substraten. 
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A further polymer composition (and a method therefor), characterised in that 
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A further polymer composition (and a method therefor), characterised in that the 
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A further polymer composition (and a method therefor), characterised in that the 
compound that is active in relation to the Zerewitinoff hydrogen is selected from 
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6. Claims 16, in part 17 

A further polymer composition (and a method therefor), characterised in that the 
compound that is active in relation to the Zerewitinoff hydrogen is selected from 
the group consisting of melamine and derivatives thereof. 

7. Claim 18 

Use of the polymer composition according to one of claims 1 to 16 as adhesive or 
sealant. 

8. Claim 19 

A further use of the polymer composition according to one of claims 1 to 16 for 
producing adhesive strips. 
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A. KUSSITOCTUNQOES ANMELDUNQSGEGENSTANDE3 1 
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Nachdar [nlernailonalort Patemklaaalfikation 



m und dor fPK 



B. R EGHE R CHI ERTE GEPJETE 
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C. ALS WESENTUCH ANGESEHEWE UNTERLAQEM 



Kaiegorle* Bczefchnung <ter VerGflomltahun©, soweit erfcrdorilch tinier Angaba dar In Betmahl kommonden Telle 



AL) 



US 5 326 644 A (SCHOLZ WILLIAM F 
5. Juli 1994 (1994-07-05) 

* Anspmch 1 ; Spalte 2, Zeile 6-14 
Spalte 3, Zeile 43-49 ; Spalte 4, Zefile 
1-4.36 * 

Spalte 5, Zeilen 1-7 

US 4 110 290 A CFUKATA RYOJI ET AL) 
29. August 1978 (1978-08-29) 

* Bei spiel 3 * 

Spalte 2, Zeilen 58-65,37-40; Ansprillche 
1,2 

EP 0 039 797 A (BASF AG) 

18. November 1981 (1981-11-18) 

* Seite 2, Zeile 26 - Seite 3, Zeilq 1 5 : 
Seite 4, Zeile 6-15, 23-26 * 

Seite 3, Zeilen 26-29 



If 



Batr. Anspruch Nr. 



1-4,6,8, 
9,17 



1-4,6,8, 
9.17 



1-6.8.9, 
17 



LH 



WBitore VorfiffentHehungsn elnddsr Fortsetzunn von Feld C zu 
entnehmon 



SlahB Anhano PatontfamflTa 



' Bssondoro KatBgoflen von angogobenen Veroffentlfcnurigan : 
'A" VerOffentUGhung, die don allgamainen Stand derTechniKdallntert, 
atrar nlcnt als besondors bodeutaarn anzuaahon 1st 

"E" ailomo Dokumont, daeiodoch erst am odar nach dom ImemaUnnalon 
Anrnaldeqatuin verttfrentricht warden 1st 

V VarWentlichung, die geelgnot let, ofnan Piioriialsanspmch zwBlfalhaft or- 
schelnen zu lassen, odcrdurcn dfa das Ver5ffentltchungsdabjmo!ner 
andoron frr flacberchanberlclrt gsnanntcn Vartitfontlichurte balam werden 
soil Oder dfa aua einem andaren basonderen Grand angagaban isl (wte 
auagefQhrt) 

"O* Verdftentlfctiung, dfa aicri aur elne mflndDche Offenbarung* 

atne Banutzung, eine Ausetellung odarandam MaBnahmcm bazleht 
"p* VcrOftentHchung, diD vardem mtamatioruilan Anmaldadalum, aber nach 
dam baanspruchten Prlorliatsdaaim verfiffeniltcht warden 1st 



; &tere VorCrtonUteiiung, dla nacn dam Intsmaiionalen AnmaWadatum 
t far dom Prloritatadaturn varfiRemilch w- 1 
Mm " ' 

TlOC 



™_ ,wordan 1st und mtt dor 

A imalcfuno nfchi koflidlen. aondarn Verstfindnia das der 

£rtTanBB^6en1aP ntfBn Pr,nz,ps 0C,erdBr inr^L^rundaitBganden 
/drflffantUcnuna von beaondarer Sedeutung; dla beartspruchta Erflnduna 
KmnaDalnoijlnnjaddlesarVBrfifrflntllcbung njehtaJsnaucdoi'auf 
a finrierteeher 1 ailaKelt baruhond batraohtet word on 
"Y" Vc f&rr&mfchung von bBaortdarar Badautung: cfio beanspruchte Brffndung 
K mn ntcm als auf arnndpriechar Tailnkcit t>aruhand Jaetrachtet 
w erden, warm dfa VofOffenlllcbunci mil blaer odor mehraren andsran 
yerflfrBntirchunnen dlecor Katooone In Verbrrtdungnebracftt wlrd und 
d ese VHTbiaaung ior oinen Faanmann nahBiiegond lat 
*8T Vt roffani0cnun9, die MftgHed doraalben Patcnlfamlle ist 
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IfoTERNATJONALER RECHERCHENBERICHT 



Katesorte 6 


Beiaionnunedar VeroHenUlchurte. soweit arfordeiHeri untar Anoabo <JerIn|BeIracht torrunenden Teila 


Bar- Anspruch Nr. 


X 


US 3 269 994 A (HORN MILTON B ET AL) 
30. August 1966 (1966-08-3O) 
Anspruch 1 


1-4,6,8, 
9,17 


X 


EP 0 147 067 A (ALLIED COLLOIDS LTD) 

3. Juli 1985 (1985-07-03) 

* Anspruch 6 ; Seite 2, Zeile 20-23 ; 

AnsprUche 1-5 ; Seite 3, Zeile 17 ; 

Zusanmenfassung * 

Seite 4, Zeilen 7-15 


1-4,6,8, 
9,17 

• 


X 
Y 


EP 0 295 399 A (MITSUBISHI YUKA BADIISCHE) 
21. Dezember 1988 (1988-12-21) 
* Zusanmenfassung ; Anspruch 1 ; Seilte 4, 
Zeile 29-31, 35-37 "hydroxyalkyl 
methacrylate" * 

Seite 4, Zeile 58 - Seite 5, Zeile 4, 


1-4,6,8, 

9,17 

5,7 


X 


EP 0 413 301 A (LOHMANN GMBH & CO KG) 
20. Februar 1991 (1991-O2-20) 
* AnsprUche 5-7 * 

Seite 2, Zeile 34 - Seite 3, Zeile 15 


1-4,6-9, 
17 



OfForlsetZUOg) ALS WESEMTUCH angesehene unteriagem 



Internattenates AManzolchen 

PCT/EP 03/12116 



EP 0 735 122 A (KOWA CO) 
2. Oktober 1996 (1996-10-02) 

* AnsprUche 1-3 ; Seite 4, Zeile 10-115 * 
Seite 3, Zeilen 47-53 

WO 01/14492 A (MORI AKIYOSHI ;TAKAG3j 
MOTOYUKI (OP) ; NAT STARCH CHEM INVENT 
(US)) I. Marz 2O01 (20B1-03-O1) i 

* Zusanmenfassung ; Seite 2, Zeile i'.Q - 
Seite 3, Zeile 4 ; Seite 4, Zeile l?-23 ; 
Seite 6, Zeile 15-24 * 

Seite 9, Zeilen 7-18 



US 5 087 643 A (TRUONG DINH NGUYEN) 
11. Februar 1992 (1992-02-11) 
Zusammanfassung; AnsprUche 1-37 

US 3 215 659 A (S PAULDING DAVID C) 
2. November 1965 (1965-11-02) 
Zusanmenfassung; AnsprUche 1-11 

DE 195 01 024 A (LOHMANN GMBH & CO KG) 
18. Juli 1996 (1996-07-18) 
Zusanmenfassung; AnsprUche 1-5 

US 3 299 018 A (SAMOUR CARLOS M) 
17. Januar 1967 (1967-01-17) 
Zusanmenfassung; AnsprUche 1-45 

GB 1 084 412 A (MONSANTO CO) 
20. September 1967 (1967-09-20) 
Zusanmenfassung; AnsprUche 1-12 



5,7 



1-9,17 



1-9,17 
1-9,17 
1-9,17 
1-9,17 
1-9,17 
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INTERNATIONALE!? RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/12116 



Feld I Bamerkungsn zu den Ansprijohen, die slch ais nlchi r<^herchler|ar erwfesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt i ) 

Gemaft ArtlKel i7(2)a) wurde aus folgenden Grunden for bestimmie Aneproche kflin Recherchenberichl erstelm 
1. [ | AnsprQcheNr. 

well $ie sfch auf Gegenstanda heziehen. zu deren Recherche die Beharfle nteht verpfllcrrtei 1st, namlfch 



S. L.~l AnsprQcheNr. 

weQ sie aich auf Teile der Internationale* Anmeldung besiehen, die den wargeschnebenen Anforderungen so wentg entsprechen, 
daB sine slnnvolle Imemationale Recherche nbhtdurchgefGhrtwerden iflann. namllcn i^wnwi, 



3- [~J Anspruche Nr, 

well es slob dabei um abh&nglge Ansprflche handeir, die nicht 



entsprecfjjond Satz Z und 3 der Regal 6.4 a) abgofaBtsind. 



Feld II Bemerkungsn bei mangelnder EinhBitlichkert der Erfindung {Forffeetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Dia Internationale Recherchenbehttrde hat fesigcstelft, dafc diese Internationale ^nmeldung mehrere Erfindungen enthaJt; 

siehe Zusatzblatt 



1 ' CI] 5? der An^«t$ r a| ,e erforderllchen zusatzlichen Recherchengabo^reHteohtzeitig entrichtet hat, erstrtwk* sich dieser 
1 ' irrtemaiionale Recherchenbericht auf alia reeherchierbaren AnsprOche.|| 

2, f I Da *? r Jflf reeherchierbaren AnsprQche dia Recherche ohne elnan Arbijfossufwand durchgef Dhrt werden konma, der eine 

1 — 1 zusatzlfche RecnerchenQebahrgereohtfenlgthatte, hat die Behflrde nfcjjit zur Zahlung einarsoJchenGebarraufgeferdert. 

3. j~] Da dar Anmelder nur elnlge der ©rf order lichen zusfitzflchan Recherehettgebuhren rechtzetog entrichtet hat, ersircckt *ich dlcser 
<— » imamatlonale Recherchenberlcht nur auf die AnsprQche, fur die GebOrifen entrichtet worden slnd, namllch auf die 

AnsprGche Nr. 11 



4 - Rf r Anmelder hat de erfoitfertiche^ Der Internationale Reeher- 

Felt beBChrankt ^ dahGr auf d,e » n den Anspruchen zuerst ejffvahnxe Erfindung; dfese ist in folgenden AnsprOchen er- 

1 - 9, partiell 17 



Bemerkungen hlnsichtlleh Bines Widarspruchs Q Die susatzfichen (flabflhren wurden vom Anmelder unter Wider$pruch gezahit, 

| | Die Zahlung zusapcher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE ANGABEN 



PCT/ISA7 210 



Die Internationale Recherchenbehorde hat fefltgestel It, dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen vflnj Erfindungen enthait, 
naml i ch : 

1. Ansprliche: 1-9, parti ell 17 

Polymerzusammensetzung (und ein Verfahren davon) , 
herstellbar durch Polymerisatio i von - (a) 1-50 Gew.% 
polaren (Meth)/Acrylaten mit Ze i ewi tinoffschem Wasserstoff ; 
(b) 50-99 Gew.% apolaren (Meth) « Acrylaten ; (e) 0-1O Gew.% 
eines zwei-»drei-, oder heherfu iktionellen (Meth) /Acryl ats 
Oder (poly)funktionellen Verbinlung als in dem Anspruch 1 
definiert ; (d) 0,85-5 Gew.% ei ies Initiators als in dem 
Anspruch 1 definiert ; (e) 0-90 Gew,% eines fltissigen, 
chemisch inerten Mediums, bezog sn auf die Summe der 
Komponenten aus (a) bis (d) ; md wobei weiter fUr die 
Ansprtiche 2-5, dadurch gekenn2e chnet, dass die polaren 
(Meth) /Acryl ate als in den AnsprUchen 2-5 weiter definiert 
sind ; und wobei weiter f£ir die AnsprUche. 6-9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die apolarm (Meth) /Acryl ate als in den 
AnsprUchen 5-9 weiter definiertll sind. 

2, AnsprOche: 10-12, partiell 17 

Eine weitere Polymerzusammensetzung (und ein Verfahren 
davon), dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) aus 
der Gruppe ausgewahlt sind, die aus den Umsetzungsprodukten 
der (Meth) /Acryl sSure mit D1-„1ri- oder Polyolen, den 
analogen Vinylethern Oder Mischangen davon, sowie 
(meth) /acryl ierten Polyestern Lid (meth) /acryl ierten . 
Polyurethan besteht, als in derl AnsprUchen 10-12 definiert. 



3. AnsprUche: 13, partiell 17 

Eine weitere Polymerzusammensel 
davon), dadurch gekennzeichnet, 
Zerewitinoffschem Wasserstoff < 
Gruppe ausgewahlt ist 7 die aus 
besteht. 



4. AnsprUche: 14, partiell 17 



ung (und ein Verfahren 

dass die gegenUber 
(ktive Verbindung aus der 
~lono-,Di- und Polyepoxiden 



Eine weitere Polymerzusammenseffzung (und ein Verfahren 



davon), dadurch gekennzeichnet 



Zerewitinoffschem Wasserstoff iktive Verbindung aus der 



Gruppe ausgewahlt 
besteht 



ist, die aus 



dass die gegenuber 



Mono-,Di- und Polyi socyanaten 



5. AnsprUche: 15, partiell 17 
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Eine weitere PolymerzusammensetzjLmg (und ein Verfahren 
davon), dadurch gekennzei chnet, Bass die gegeniiber 
Zerewitinoffschem Wasserstoff awfcive VerbTndung aus der 
Gruppe ausgewahlt ist, die aus Hpno-, Di- und PolyaziHdinen 
besteht. 



6. Anspruche: 16 p parti ell 17 

Eine weitere Polymerzusammensetziung (und ein Verfahren 
davon), dadurch gekennzei chnet, dass die gegenUber 
Zerewitinoffschem Wasserstoff aHtive Verbindung aus der 
Gruppe ausgewfihlt ist, die aus Iflelamin und dessen Derivaten 
besteht. 



7. Anspruch: 18 

Eine Verwendung als Klebstoff, flder eine Verwendung als 
Dichtstoff, der Polymerzusammenfletzung nach einem der 
AnsprQche 1 bis 16, 



8. Anspruch: 19 

Eine weitere Verwendung der Polwnerzusarrniensetzung nach 
einem der AnsprQche 1 bis 16 zu(r Herstellung von 
HaftklebebSndern- 



I 
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DE 
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WO 



I Internationales Aktanzaichen 
I PCT/EP 03/12116 



uiitgliedfer) der 
Patonnamflio 



673418 

6132894 

9405688 

2155569 Al 

1119082 A 
69421908 
69421908 

0689503 Al 
262025 A 

9417998 Al 
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Dl 
T2 



Datum der 
VerBffentlfchuna 
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29-08- 
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EP 0147067 
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AU 
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JP 
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JP 
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DE 


3867140 Dl 
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EP 
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21-12-1988 








US 


5008329 A 
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EP 0413301 
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20-02-1991 


DE 


3926897 CI 


14-03-1991 








AT 
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DE 
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DK 


413301 T3 
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EP 
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ES 
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US 5087643 
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BE 
CH 
DE 
DK 
FR 
GB 
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SE 
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425222 A 
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43579 Al 
291508 A 
315409 B 
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29-09-1969 
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DK 
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20-09-1967 


KEIN 



19501024 Al 
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121916 B 
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